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(57) Abstract: The invention relates to a substance mixture that is to be introduced into a liquid aqueous system, said mixture com- 
prising at least one particulate active ingredient component that is to be dissolved or dispersed in the liquid aqueous system. The 
substance mixture contains a proportion of vegetable fibres containing cellulose and is present in granulate form. The cellulose veg- 
e table fibres improve both the transformation of the particulate active ingredient component into granulate form and the subsequent 
C*"5 redissolution in the liquid aqueous system. 



£^ (57) Zusammenfassung: Eine Stoffmischung ist zur Einbringung in ein flussiges wassriges System bestimmt und umfasst mindes- 
tens eine feinstteilige WirkstofTkomponente, die zur anschliessenden Losung oder Dispergierung in dem fliissigen wassrigen System 
bestimmt ist. Die Stoffmischung umfasst einen Anteil an cellulosehaltigen Pfanzenfasern und liegt in feinstiickiger Form vor. Die 
cellulosenhaltigen Pflanzenfasern verbessern sowohl die Uberfiihrung der feinstteiligen WirkstofTkomponente in die feinstiickige 
Form als auch die anschliessende Wiederauflosung in dem flussigen wassrigen System. 
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Stoffmischung und Verfahren zur Einbringung mindestens einer 
feinstteiligen Wirkstoffkomponente in ein flussiges wassriges System 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Stoffmischung nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 und ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 8. 

Viele chemische Wirkstoffkomponenten, die zu anwendungsfertigen 
flussigen Systemen verschiedener Viskositaten oder pastenartigen Massen 
weiterverarbeitet werden, liegen von der Herstellung her als Pulver, Puder, 
Mehl bis hin zu griessartigen Konfigurationen vor. Dies soil mit "feinstteilig" be- 
zeichnet sein. Wegen der leichteren Handhabung und urn vorzeitigen Reaktio- 
nen in der flussigen oder feuchten Phase vorzubeugen, werden diese Stoffe in 
der feinstteiligen Form trocken gelagert und in den Handel gebracht. Bei der 
Anwendung werden die Stoffe in ein flussiges wassriges System, meist Was- 
ser, eingebracht und ergeben dann je nach Konzentration Mittel einer flussigen 
bis teigigen Konsistenz, die meist flachig ausgebreitet werden und in dieser 
Form ihre Funktion entfalten. Beispiele hierfur sind Tapetenkleister, Verdik- 
kungsmittel, Wandbelagsklebstoffe, Holzklebstoffe, zementare Systeme wie 
Ausgleichsmassen und Fliesenkleber, FuBbodenbelagsklebstoffe, Spachtel- 
massen, Estrichsysteme usw. 

Die Lagerung der feinstteiligen Wirkstoffkomponenten in trockener Form 
hat zwar gegenuber der Lagerung der gebrauchsfertigen Produkte Vorteile, 
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jedoch auch Probleme, weil die Handhabung von feinstteiligen trockenen Wirk- 
stoffkomponenten und ihre Dosierung nicht einfach sind und auch die Tendenz 
besteht, date sich solche Wirkstoffkomponenten bei langerer Lagerzeit verfe- 
stigen und dann nicht mehr gleichma&ig rieselfahig sind. Die trockenen Zu~ 
sammensetzungen der vorgenannten Kleister, Klebstoffe und Spachtelmassen 
haben in der Regel mehrere unterschiedliche Bestandteile, die unterschiedli- 
che TeilchengroBe, unterschiedliche Dichte und Oberflachenstruktur aufwei- 
sen, so daft es bei deren Konfektionierung in feinstteiliger Puiverform wahrend 
der Lagerung zur Entmischung kommen kann, so daft bei der Entnahme von 
kleinen Portionen aus dem Gebinde nicht gewahrleistet ist, daft in jeder Portion 
gleichbleibende Anteile jedes Bestandteils vorhanden sind. Auch ist das 
gleichmaBige Einbringen einer solchen feinstteiligen Wirkstoffkomponente in 
eine Flussigkeit manchmal schwierig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Handhabung, Dosierung und 
Einbringen einer feinstteiligen Wirkstoffkomponente der angesprochenen Art 
zu verbessem und das Verbacken bzw. die Materialverfestigung bei langerer 
Lagerzeit zu vermeiden. 

Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 wiedergegebene Erfindung 

gelost. 

Der Ausdruck "feinstuckig n soil im Gegensatz zu "feinstteilig" groftere 
Aggregate von 0,5 bis einigen Millirnetern Durchmesser bezeichnen, die bei 
der Handhabung stabile Formkorper bilden und typischerweise z.B. als Pellet 
oder Granulat bezeichnet werden. 

Fur die Herstellung derartiger Pellets oder Granulate sind im Stand der 
Technik verschiedene Verfahren bekannt, z.B. die Herstellung von Pellets 
durch Strangpressen und anschlieliendes Zerschneiden der Strange, durch 
Pelletisieren mit Bindemitteln auf Pelletisiertellern oder die Herstellung von 
Granulat durch Kompaktierung zwischen Walzen und anschlie&endem Bre- 
chen des gewalzten Flachengebildes. 

Die Uberfuhrung der Stoffmischung in eine derartige feinstuckige Form 
erleichtert die Handhabung und die Dosierung und vermeidet den Eintritt von 
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Material verfestigung durch Zusammenbacken der Partikei bei langerer Lager- 
zeit Bei derartigen Pellets oder Granulaten wird eine Entmischung der Materi- 
alkomponenten vermieden. Das Material bleibt schuttfahig oder sogar rieselfa- 
hig. Staubentwicklung bei der Handhabung wird vermieden. 

Bei der Herstellung der feinstuckigen Formkorper ist es vorteilhaft, mit 
einer moglichst geringen Druckbeaufschlagung insbesondere beim Kompaktie- 
ren zu arbeiten. Dies schont die Produktionsanlage und ist insbesondere fur 
die anschliefJende Einbringung der Wirkstoffkomponente in die Flussigkeit 
vorteilhaft. Je fester die feinstteiligen Wirkstoffkomponenten bei der Herstel- 
lung der feinstuckigen Formkorper zusammengepreftt werden, desto schlech- 
ter losen sich die Formkorper anschliefSend auf. 

Hier setzt nun die eine Funktion der cellulosehaltigen Pflanzenfasern 
ein. Cellulosehaltige Fasern haben eine gewisse FShigkeit zur Bindung anein- 
ander durch die sogenannten Wasserstoffbrucken, die ihre Wirkung besonders 
auch bei der Herstellung von Papier entfalten. Diese Eigenschaft der cellulo- 
sehaltigen Pflanzenfasern gestattet es, bei der Herstellung der kleinstuckigen 
Formkorper ausreichenden Zusammenhalts mit einem geringeren Kompressi- 
onsdruck auszukommen. Ein Teil der sonst durch die bloRe Kompression er- 
zeugten inneren Kohasion der Partikei wird bei Anwesenheit von cellulosehal- 
tigen Pflanzenfasern durch diese beigesteuert Hierdurch kann ein gewisser 
Druckanteil "eingespart 1 ' werden. 

Die mogliche Herabsetzung des spezifischen Prelidrucks bei der Her- 
stellung von pelletisierten oder kompaktierten Stoffmischungen hat nicht nur 
eine Bedeutung bei der anschlieUenden Einbringung der feinstuckigen Form- 
korper in flussige bzw. waRrige Systeme sondern auch bei solchen Stoff- 
mischungen, die nur durch Scherkraft zerfallen. Auch dabei ist die Desintegra- 
tion erleichtert. Je geringer die eingesetzte Vorverdichtungsarbeit, desto 
leichter die spatere Zuruckfuhrung in die feinstteilige Form. 

Die zweite Funktion des Anteils an cellulosehaltigen Pflanzenfasern 
kommt zur Wirkung, wenn die feinstuckigen Formkorper in die Flussigkeit ein- 
gebracht werden. In walSrigen Systemen bewirkt die cellulosehaltige Pflan- 
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zenfaser eine schnelle Wassereinleitung in die jeweilige zu einem feinstucki- 
gen Formkorper verdichtete Partikel entlang der cellulosehaltigen Pflanzenfa- 
sern. Die im Innern des feinstuckigen Formkorpers vorliegenden weiteren cel- 
lulosehaltigen Pflanzenfasern bilden eine Art Netzwerk und sorgen uber Ka- 
pillarkrafte fur eine schnelle und gleichmaftige Verteilung des Wassers durch 
den ganzen Formkorper hindurch, was allein schon die Desintegration einlei- 
tet Das an den Grenzen der feinstteiligen Wirkstoffkomponenten und der cel- 
lulosehaltigen Pflanzenfasern vordringende Wasser bewirkt aulierdem eine 
geringfugige Quellung der cellulosehaltigen Pflanzenfasern, die je nach den 
Eigenschaften der Stoffmischung ein Anquellen des ganzen feinstuckigen 
Formkorpers oder eine Mikrorifibildung in demselben zur Folge hat. Jedenfalls 
wird das Gefuge der feinstuckigen Formkorper aufgelockert und fur die Freiga- 
be der feinstteiligen Wirkstoffkomponenten vorbereitet. 

Die cellulosehaltigen Pflanzenfasern konnen diese Wirkungen im Sinne 
der Erfindung besonders gut entfalten, da sie chemisch oder physikalisch nach 
dem TMP-Verfahren, dem CTMP-Verfahren oder dem EFC-Verfahren (Extrak- 
tionsarme Cellulose) vorbehandelt sind, was ihnen den Zusammenhalt in fein- 
stuckiger Form, aber auch das Vordringen des Wassers in das Innere der fein- 
stuckigen Partikel erleichtert. 

Das TMP-Verfahren bedeutet eine Zerfaserung von Holzschnitzeln unter 
Dampfdruck, das CTMP-Verfahren das gleiche unter der Verwendung von 
Chemikalien (s. ROMPP Chemie Lexikon 9. Auflage, Georg Thieme Verlag 
Stuttgart; New York (1995), Stichwort "Papier 1 ', Seite 3208, linke Spalte, Mitte). 
Das EFC-Verfahren bedeutet eine Behandlung von Holzpartikeln mit Lauge 
unter Atmospharendruck (s. DE 197 10 315 C2). Mit derartigen Fasem, die 
durch die Behandlung eine besondere Oberflachenstruktrur erhalten haben, ist 
die Binde- und Sprengwirkung besonders ausgepragt. 

Eine gattungsgemafce Stoffmischung ist aus der DE 1 98 31 856 A1 be- 
kannt. Hierbei geht es urn Agglomerate, seien es Formteile oder Aggregate, 
zur Herstellung eines wassrigen Bindemittelsystems. Die Agglomerate enthal- 
ten mindestens ein hydrophiles Sprengmittel, welches eine fasrige Struktur 
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aufweisen kann, z. B. mikrokristalline Cellulose. 

Aus der DE-OS 1 99 53 867 A1 geht eine Zusammensetzung umfassend 
Starke und cellulosehaltige Fasern hervor, bei der die Starke und die Fasern 
aneinander fixiert sind. Die Zusammensetzung ist im Gebrauchszustand gra~ 
nuliert und eignet sich zur Herstellung von Formkorpern wie Verpackungen. 

In dem vorgenannten Stand der Technik ist von irgendeiner Art der Vor- 
behandlung der cellulosehaltigen Fasern nicht die Rede. 

Wichtig ist bei der Erfindung auch noch, daG die cellulosehaltigen 
Pflanzenfasern chemisch ziemlich inert sind und mit dem feinstteiligen Wirk- 
stoffkomponenten oder eventuellen sonstigen Zusatzstoffen in der Stoff- 
mischung keine chemischen Wechselwirkungen eingehen, die die gewunsch- 
ten Wirkungen der Wirkstoffkomponenten beeintrachtigen oder verandern 
konnten. 

Dies gilt besonders, wenn die cellulosehaltigen Pflanzenfasern im we- 
sentlichen reine Cellulosefasern sind. Aber auch der Einsatz von Holzfasern ist 
nicht ausgeschlossen, wenn es nicht auf besondere sensorische Neutral itat 
ankommt. 

Gemafc Anspruch 2 konnen die cellulosehaltigen Pflanzenfasern in der 
Stoffmischung in einem Gewichtsanteil von 2 bis 18% zugegen sein, wahrend 
gemaB Anspruch 3 die mittleren Faserlangen in Bereich von 20 bis 350 pm 
liegen sollten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 

GemafX Anspruch 4 kann die Stoffmischung einen Anteil an Zusatzstof- 
fen enthalten, die die Wirkung der Wirkstoffkomponenten und/oder das Ver- 
halten der Wirkstoffkomponenten in der Stoffmischung verbessern. 

In den meisten Fallen wird das flussige wassrige System Wasser sein 
(Anspruch 5). 

Anspruch 6 gibt eine Reihe von Beispielen fur die Wirkstoffkomponen- 
ten wieder. 

Diese Stoffmischungen sind Bindemittelagglomerate. Sie enthalten 
Stoffe, die sich zur Herstellung von waBrigen Bindemittelsystemen eignen. 
Unter einem waBrigen Bindemittelsystem sind Losungen oder Dispersionen zu 
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verstehen, die zum Kleben, Dichten, Verfestigen oder allgemein zur Oberfla- 
chenbehandlung geeignet sind. Konkrete Beispiele fur derartige Losungen 
oder Dispersionen sind Kleister, insbesondere Tapetenkleister, Wandbelags- 
klebstoffe, Dispersionsklebstoffe, Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Estrich- 
massen, Spachtelmassen auf Zement- oder Gips-Basis, FulSbodenbelagskleb- 
stoffe, Verdickungsmittel, Grundierungen fur mineralische Untergrunde und 
dergleichen. 

Dabei sind Kleister fur Tapeten in ihrem Bindemittelgehalt so eingestellt, 
dali sie fur Papiergewicht bis 200 g/m 2 geeignet sind, wahrend Klebstoffe fur 
Wandbelage fur Papiergewichte von 200 bis zu 800 g/m 2 geeignet sind. 

Die erfindungsgemaGen feinstuckigen Bindemittelagglomerate mussen 
zum Erhalt eines gebrauchsfertigen Produkts, beispielsweise eines Kleisters, 
eines Dispersionsklebstoffs, eines Dichtmittels oder einer Grundierung fur mi- 
neralische Untergrunde, vom Anwender zunachst mit einer geeigneten Menge 
Wasser vermischt, d.h., darin aufgelost oder darin dispergiert werden. 

Die erfindungsgemaften teilchenformigen Bindemittelagglomerate ent- 
halten in der Regel ein naturliches oder synthetisches Polysaccharid. Als na- 
tiirliche oder synthetische Polysaccharide eignen sich beispielsweise Starke 
oder Cellulose sowie deren durch geeignete Verfahren erhaltliche, an einer 
oder mehreren OH-Gruppen substituierte Derivate. 

Als Starke oder als Basis der Starkederivate eignen sich samtliche Star- 
ketypen wie Kartoffelstarke, Maisstarke, Weizenstarke, Reisstarke, Milostarke, 
Tapiokastarke oder Gemische aus zwei oder mehr der genannten Starken und 
dergleichen. Im Rahmen einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung werden Starke oder Starkederivate auf Basis von Kartoffel- oder 
Maisstarke oder deren Gemische eingesetzt. 

Die Starke sollte wasserloslich, eventuell zumindest wasserquellbar 
sein. Insbesondere ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung modifizierte 
Starke geeignet, wobei eine entsprechende Modifikation durch physikalische 
oder geringe chemische Einwirkung zustande kommt. Konkrete Beispiele fur 
derartige Starkederivate sind partiell abgebaute Starke und Quellstarke. 
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Die Starkederivate sollen insbesondere wasserloslich bzw. zumindest 
wasserquellbar sein. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Starkeester 
oder Starkeether geeignet, vor allem carboxylierte Oder alkoxylierte Starken. 
Als carboxylierte oder alkoxylierte Starken eignen sich samtliche entsprechend 
modifizierten, bereits oben genannte naturliche Starketypen. Brauchbare Star- 
kederivate weisen einen Carboxylierungsgrad von etwa 0,1 bis etwa 2,0 oder 
Alkoxylierungsgrad von etwa 0,05 bis etwa 1,5 auf. Geeignete Starkederivate 
konnen auch mit difunktionellen Verbindungen vernetzt sein, wie sie beispiels- 
weise aus der EP-B 0 31 1 873 (Seite 3, Zeile 49 bis Seite 4, Zeile 5) bekannt 
sind. 

Als Celluloseverbindungen eignen sich neben der natCirlichen Cellulose 
insbesondere die Celluloseether. Geeignet sind beispielsweise Carboxyme- 
thylcellulose (CMC), Carboxymethylmethylcellulose (CMMC), Ethylcellulose 
(EC), Hydroxypropylcellulose (HPC), Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), 
Hydroxybutylcellulose (HBC), Hydroxybutylcellulose (HBMC), Hydroxyethyl- 
cellulose (HEC), Hydroxyethylcarboxymethylcellulose (HECMC), Hydroxyethy- 
lethylcellulose (HEEC), Hydropropylcarboxymethylcellulose (HPCMC), Hy- 
droxypropylmethylcellulose (HPMC), Hydroxyethylmethylcellulose (HEMC), 
Methylhydroxyethylcellulose (MHEC), Methylhydroxylpropycellulose (MHPC), 
Methylhydroxyethylpropylcellulose (MHEPC), Methylcellulose (MC) und Pro- 
pylcellulose (PC), wobei Carboxymethylcellulose, Methylcellulose, Methylhy- 
droxycellulose und Methylhydroxypropylcellulose sowie Gemische aus zwei 
oder mehr davon sowie die Alkalisalze der CMC und die leicht ethoxylierte MC 
oder Gemische aus zwei oder mehr der genannten Verbindungen zugegen 
sein konnen. 

Die genannten Cellulosederivate konnen leicht vernetzt sein, damit sie 
bei einem pH-Wert von uber 8 loslich sind und die Losung in Wasser verzogert 
wird. Die Vernetzung kann beispielsweise in bekannter Weise durch Glyoxal- 
Addition erfolgen. 

Bei Tapetenklei stern uberwiegt der Anteil der Celluloseether gegenilber 
den Starkederivaten, bei den Wandbelagsklebstoffen uberwiegt der Anteil der 
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Starkederivate uber die Celluloseether. 

Nach den beschriebenen Polysacchariden und deren Derivaten konnen 
die erfindungsgemaBen Bindemittelagglomerate noch synthetische Polymeri- 
sate enthalten. 

Derartige synthetische Polymerisate werden beispielsweise zur Verstar- 
kung der Klebkraft bzw. zur Verbesserung der Wasserfestigkeit eines unter 
Verwendung eines aus einem erfindungsgemafcen Bindemittelagglomerat er- 
haltlichen Produkts erhaltenen Endprodukts eingesetzt. Als synthetische Poly- 
merisate eignen sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung insbesondere re- 
dispergierbare Dispersionspulver von vollsynthetischen Polymeren (Basispo- 
lymerisate). Grundsatzlich handelt es sich hierbei urn Homo- und Copolymeri- 
sate von Vinylaikohol, Vinylestern, Styrol, Acrylsaureestem und Vinylchlorid. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsform einer Tapetenkleistermischungen ist 
mit folgenden Komponenten in Gew.-% gebildet: 

40 % - 70 % mindestens eines handelsublichen Celluloseethers, 
insbesondere Methylhydroxypropylcellulose und Methylhy- 
droxyethylcellulose feinpulvrig, verzogert loslich eingestellt, 
0,1 % - 6,0 % mindestens eines Hilfsmittels, insbesondere hydro- 
phile Kieselsaure und wasserfreie Soda, 

0,1 % - 10 % nach dem CTMP/TMP-Verfahren behandelte Cellu- 
losefasern oder EFC-Fasern 

20 % - 50 % mindestens eines redispergierbaren Dispersionspul- 
vers, insbesondere von Homo-Polyvinylacetat 

Die die vorgenannte Kleistermischung ergebende Stoffmischung sollte 
ein Schuttgewicht von 300 bis 600, insbesondere 400 bis 500 g/l nach DIN 
(ISO)697 aufweisen. 

Eine Stoffmischung fur eine Spachtelmasse kann mit folgenden Kompo- 
nenten in Gew.-% gebildet sein: 
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70 % - 95 %, insbesondere 80 % - 90 % Gips (0,5 Hydrat) 

5 % - 20 %, insbesondere 5 % - 10 % Fullstoffe, insbesondere 

Krist. Kreide 

1 % - 15 %, insbesondere 5 % - 10 % nach dem CTMP/TMP- 

Verfahren behandelte Cellulosefasern oder EFC-Fasern 

0 % - 3 %, insbesondere 0 % - 1 ,0 % Celluloseether 

0 % - 3 %, insbesondere 0 % - 0,5 % Starkeether 

0 % - 7 %, insbesondere 0,5 % - 3,0 % mindestens eines redis- 

persierbaren Dispersionspulvers eines vollsynthetischen Polyme- 

ren. 

Eine besonders bevorzugte Stoffmischung weist die Zusammensetzung 

nach Anspruch 7 auf. 

Die Erfindung verkorpert sich gemali Anspruch 8 auch in einem Verfah- 
ren zur Einbringung mindestens einer feinstteiligen Wirkstoffkomponente in ein 
flussiges wassriges System und ist dann dadurch gekennzeichnet, daft die 
Wirkstoffkomponente mit einem Anteii an cellulosehaltigen Pflanzenfasern 
vermischt und diese Stoffmischung in eine feinstuckige Form gebracht und in 
das flussige wassrige System eingebracht wird. 

Die Anspruche 9 bis 13 geben die Merkmale der Erfindung als Verfah- 

rensmerkmale wieder. 

Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform besteht darin, daB die Stoff- 
mischung eine Tapetenkleistermischung mit folgenden Komponenten (in Gew.- 
%) bildet: 

40 % - 70 % mindestens eines handelsublichen Celluloseethers, 
insbesondere Methylhydroxypropylcellulose und Methylhy- 
droxyethylcelluiose feinpulvrig, verzogert loslich eingestellt, 
0,1 % - 6,0 %, mindestens eines Hilfsmittels, insbesondere hy- 
drophile Kieselsaure und wasserfreie Soda, 

0,1 % - 10 % nach dem CTMP/TMP-Verfahren behandelte Cellu- 
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losefasern 

20 % - 50 % mindestens eines redispergierbaren Dispersionspul- 
vers, insbesondere von Homo-Polyvinylacetat. 

5 Das Schuttgewicht betragt dabei vorzugsweise 400 - 500 g/l nach DIN 

(ISO) 697. 

Eine andere bevorzugte Ausfuhrungsform besteht darin, daft die Stoffmischung 
eine Spachtelmasse mit folgenden Komponenten (in Gew.-%) bildet: 

10 - 70 % - 95 %, insbesondere 80 % - 90 % Gips (0,5 Hydrat) 

5 % - 20 %, insbesondere 5 % - 10 % Fullstoffe, insbesondere 
Krist. Kreide 

1 % - 15 %, insbesondere 5 % - 10 % nach dem CTMP/TMP- 
Verfahren behandelte Cellulosefasern Oder EFOFasern 
15 - 0 % - 3 %, insbesondere 0 % - 1 ,0 % Celluloseether 

0 % - 3 %, insbesondere 0 % - 0,5 % Starkeether 
0 % - 7 %, insbesondere 0,5 % - 2,0 % mindestens eines redis- 
persierbaren Dispersionspulvers eines vollsynthetischen Polyme- 
ren. 

20 

Versuchsergebnis: 

Nachstehend wird ein Versuchsergebnis bei einem handelsublichen Ta- 
petenkleister wiedergeben. Das trockene Material wurde zwischen Walzen 
25 kompaktiert und gebrochen sowie auf zwei bis vier Millimeter abgesiebt. Als 
Faserzusatz wurde eine CTMP-Faser d50 (ca. 50 pm mittlerer Lange) verwen- 
det. Der Prefcdruck ist in Tonnen pro Zentimeter Walzenlange des Kompak- 
tierwalzwerks angegeben, die Faserzugabe in Gew.-%. 

Die Zusammensetzung der zu kompaktierenden Stoffmischung ent- 
30 sprach Anspruch 7. 

Das hieraus nach Mischen, Kompaktieren und Fraktionieren hergestellte 
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Granuiat wurde anschliefcend durch Einruhren in Wasser im Ansatzverhaltnis 1 
: 30 (ein Teil Pulver zu dreiftig Teilen Wasser) zu einem gebrauchsfertigen Ta- 
petenkleister aufgelost. 

Dabei ergab sich fur das Aufloseverhalten folgendes: 

5 



Losezeit (sec) 


Pressdruck (to/cm) 


Faserzugabe (%) 








80% nach 276 sec 


2 


0 


95,6% nach 90 sec 


2 


5 


99,9% nach 60 sec 


1,5 


10 



Es zeigt sich also, daS die Losezeit bei hohem PreRdruck und ohne Fa- 
serzugabe mit Abstand am langsten ist. Eine Faserzugabe von 5 Gew.-% setzt 
bei gleichem PrefSdruck die Losezeit auf ein Drittel herab. Bei einer Faserzu- 

10 gabe von 10 Gew.~% kann der Prelidruck von 2 auf 1,5 t pro Zentimeter Wal- 
zenlange erniedrigt werden und ergibt sich dennoch eine erneute Reduzierung 
der Losezeit bei gleichzeitiger Vervollstandigung der Losung. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, daft trotz der durch die Faserzugabe 
verringerten Losezeit die granulierte Stoffmischung uberraschend abriebstabil 

15 ist. In dem beigefugten Diagramm sind die Ergebnisse eines Abriebtests wie- 
dergegeben. Das Granuiat wurde im Ausgangszustand einer Siebanalyse un- 
terzogen. Dabei ergab sich die im Diagramm untere, gestrichelt wiedergege- 
bene KorngroRenverteilung. Sodann wurde das Granuiat auf einem Vibrations- 
gerat (IKA oder Retsch) uber 300 Sekunden mit 40 Hz vibriert. Die anschlie- 

20 fSende erneute Siebanalyse fuhrte zu der im Diagramm ausgezogen wiederge- 
gebene Kurve. Der Anteil der Granulatkorper oberhalb einer bestimmten Grolie 
hat nur wenig abgenommen, d. h. die Kurve liegt nur wenig uber der gestri- 
chelten Ausgangskurve. Die Vibration hat also nur eine geringfugige Kornver- 
kleinerung ergeben, die Korner sind nur wenig abgerieben worden. Dies durfte 

25 auf die zusammenhaitsfordernde Oberflachenstruktur der Pflanzenfasern zu- 
rtickzufuhren sein, die durch die Vorbehandlung (TMP, CTMP, EFC) erzielt 



WO 03/033570 



PCT/EP02/11482 



12 

wird. 

Bei der Herstellung von Verdickungen fur die Textil- und Druckindustrie 
werden haufig mehrere Sorten von Cellulose- und Starkeethern in Vergesell- 
schaftung mit Polymerverdickern zur Erzielung bestmoglicher Verdickungsef- 
fekte kombiniert. Hier besteht die Gefahr der Entmischung der verschiedenen 
Rohstoffe, wenn sie nicht durch feinstteiliges Mahlen in Schuttgewicht und 
Kornverteilung untereinander moglichst angenahert werden. Derartige 
feinstteilige Wirkstoffkomponenten bei Verdickern sind schwer in die Flussig- 
keit bzw. das Wasser einzumischen. Je nach derm wie schnell sich die verdik- 
kende Wirkung einstellt, entstehen Klumpchen umgeben von einer in Quellung 
befindlichen Gelschicht, die weiteren Wasserzutritt verhindert. Das elastische 
Verhalten der Gelumhullung erschwert das Dispergieren mittels hochscheren- 
der Mischsysteme und unnotig lange Mischzeiten mit hohem teilweise produkt- 
schadlichen Scherfeld sind die Folge. 

Auch an dem Beispiel der Verdickungen sind die Vorteile der Erfindung 
erkennbar. Die feinstteiligen Wirkstoffkomponenten werden durch die Uberfuh- 
rung in feinstuckige Formkorper in ein leicht einruhrbares Granulat umgewan- 
delt. Dies hat auch den Vorteil, in Schuttgewicht und KorngroBe und- form un- 
terschiedliche Wirkstoffkomponenten in rieselfahiger Trockenlieferform so an- 
einander zu binden, daft eine Entmischung unmoglich gemacht wird. 

Durch den Zusatz an cellulosehaltigen Pflanzenfasern wird eine verbes- 
serte Bindung der feinstteiligen Wirkstoffkomponenten und somit eine verbes- 
serte Stabilitat des Granulats beobachtet, ohne daG der PrelSdruck erhoht wer- 
den muBte. 

Die cellulosehaltigen Pflanzenfasern sorgen ferner dafur, daft der Zerfall 
der Granulate nach dem Einbringen in die Flussigkeit erheblich beschleunigt 
wird. Die feinstuckigen Formkorper desintegrieren schneller als die einsetzen- 
de Gelbildung in den Einzelpartikeln. Unterstutzen konnen dies Zusatzstoffe in 
der Stoffmischung wie flussigkeitsfreundliche Netzmittel Oder dergleichen. 
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Patentanspruche 



1. Stoffmischung, die zur Einbringung in ein flussiges wassriges System 
bestimmt ist und mindestens eine feinstteilige Wirkstoffkomponente 
umfaftt, die zur anschlieftenden Losung oder Dispergierung in dem flus- 
sigen wassrigen System bestimmt ist, dadurch gekennzeichnet, daft 
sie einen Anteil an cellulosehaltigen Pflanzenfasern umfaftt, die nach 
dem TMP-Verfahren, dem CTMP-Verfahren oder dem EFOVerfahren 
chemisch oder physikalisch vorbehandelt sind, und in feinstuckiger 
Form (granuliert oder pelletisiert) vorliegt. 

2. Stoffmischung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft die 
cellulosehaltigen Pflanzenfasern in der Stoffmischung in einem Ge- 
wichtsanteil von 2 bis 18% zugegen sind. 

3. Stoffmischung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daft 
die cellulosehaltigen Pflanzenfasern mittlere Faserlangen im Bereich 
von 20 bis 350 (jm aufweisen. 

4. Stoffmischung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daS 
sie einen Anteil an Zusatzstoffen enthalt, die die Wirkung der Wirkstoff- 
komponenten und/oder das Verhalten der Wirkstoffkomponenten in der 
Stoffmischung verbessern. 

5. Stoffmischung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das flussige wassrige System Wasser ist. 

6. Stoffmischung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft die feinstteilige Wirkstoffkomponente 
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ein Tapetenkleister (Celluloseether, Starkeether), 

ein Verdickungsmittel (Starkeether, mit und ohne Kunstharzsat- 

ein Wandbelagklebstoff (kaltwasserlosliche Starken), 
Dispersionspulver, 

ein zementares System (Ausgleichsmasse, Fliesenkleber), 
ein FuRbodenbelagsklebstoff, 

oder 

eine insbesondere gipsbasierte Spachtelmasse oder ein solches 
Estrichsystem ist. 

1. Stoffmischungen nach einem der Anspruche 1 bis 5, gekennzeichnet 
durch folgende Zusammensetzung: 

40 bis 95 Gew.-% rnindestens eines wasserloslichen bzw. was- 
serquellbaren Plysaccharids, 

0,1 bis 20 Gew.-% rnindestens einer nach dem TMP-, CTMP- 
oder EFOVerfahren vorbehandelten cellulosehaltigen Pflanzen- 
faser, 

0 bis 45 Gew.% rnindestens eines redispergierbaren Disper- 
sionspulvers eines vollsynthetischen Polymeren, 

1 bis 15 Gew.-% rnindestens eines Zusatzstoffes wie Antiblock- 
mittel, Fullstoff, pH-Regulator, Farbstoff. 

3. Verfahren zur Einbringung rnindestens einer feinstteiiigen Wirkstoffkom- 
ponente in ein flussiges wassriges System, dadurch gekennzeichnet, 
daR die Wirkstoffkomponenten mit einem Anteil an cellulosehaltigen 
Pflanzenfasern vermischt werden die nach dem TMP-Verfahren, dem 
CTMP-Verfahren oder den EFG-Verfahren chemisch oder physikalisch 
vorbehandelt sind, und diese Stoffmischung in eine feinstuckige Form 
gebracht (granuliert oder pelletisiert) und so in das flussige wassrige 
System eingebracht wird. 
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9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daft die cellulo- 
sehaltigen Pflanzenfasern in der Stoffmischung in einem Gewichtsanteil 
von 2 bis 18% zugegen sind. 

5 10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daft die 

cellulosehaltigen Pflanzenfasern mittlere Faserlangen im Bereich von 20 
bis 350 Mikrometer aufweisen. 



11. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 10, dadurch gekennzeich- 
1 0 net, dafc die Stoffmischung einen Anteil an Zusatzstoffen enthalt, die die 

Wirkung der Wirkstoffkomponenten und/oder das Verhalten der Wirk- 
stoffkomponenten in der Stoffmischung verbessern. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 11, dadurch gekennzeich- 
15 net, da(S das flussige wassrige System Wasser ist. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 12, dadurch gekennzeich- 
net, da(S die feinstteilige Wirkstoffkomponente 

ein Tapetenkleister (Celluloseether, Starkeether), 
20 - ein Verdickungsmittel (Starkeether, mit und ohne Kunstharzsat- 

ze), 

ein Wandbelagklebstoff (kaltwasserlosliche Starken), 
Dispersionspulver, 

ein zementares System (Ausgleichsmasse, Fliesenkleber), 
25 - ein Fuftbodenbelagsklebstoff, 



oder 



eine insbesondere gipsbasierte Spachtelmasse oder ein solches 
Estrichsystem ist. 
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